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"Stehbolzen mit Stanz- und Nietverhalten M 
SchutzansprUche : 

1. An Tafeln od.dgl. zu befestigender Stehbolzen, dessen im 
wesentlichen zylindrischer Kbrper aus einem gegebenen- 
falls mit Gewinde versehenen Schaft und einem Kopf an 
einem Ende des Schaftes besteht, gekennzeichnet durch 
einen verformbaren, zu verankernden Stanz- und Nietteil 
(40, 140) mit einer Ausnehmung (43) t der so gestaltet 
ist, dafl der beim Durchdringen des Taf elmaterials (90) 
entstehende Stanzputzen (91) in der Ausnehmung (43) des 
Stanz- und Nietteiles (40, 140) verbleibt. 

2. Stehbolzen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
der Stanz- und Nietteil (40, 140) an einer dem Schaft 
(20, 120) abgewandten Druckfiache (32) des Kopfes (30, 
130) ausgebildet ist. 

3. Stehbolzen nach den Ansprllchen 1 bis 2, dadurch gekenn - 
zeichnet, daB 

a) in axialer VerlMngerung des Schaftes (20, 120) ein 
FUhrungs- oder Distanzabsatz (125) mit einer Anlage- 
fl&che (126) auf einer dem Schaft (120) zugewandten 
PreBfiache (131) des Kopfes (130) angeordnet ist, 
daB 



b) vorzugsweise der Scha.ft (20, 120) sowie der FUh- 
rungs- und Distanzabsatz (125) mit Gewinde versehen 
und der Stanz- und Nietteil (40, 140) vorzugsweise 
polygonal ausgeflihrt sind, und/oder dafl 

c) der Schaft (20, 120) sowie der FUhrungs- und Di- 
stanzabsatz (125) vorzugsweise polygonal ausgeflihrt 
sind* 

Stehbolzen nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 

3, dadurch gekennze ichne t , dafl der Stanz- und Nietteil 
(40, 140) einen die koaxiale Ausnehmung (43) umgebenden, 
geschlossenen Mantel (46) besitzt. 

Stehbolzen nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 

4, dadurch gekennze ichne t , dafl die der Ausnehmung (43) 
zugewandte Stirnkante des Stanz- und Nietteils (40, 140) 
zum gratfreien Heraustrennen des Stanzputzens (91) aus 
dem Tafelmaterial (90) als Schneidkante (47) ausgebildet 
ist. 

Stehbolzen nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet , daB der Stanz- und Nietteil 
(40, 140) mit einer sich auf einer am Auflenumfang der 
freien Stanzteilstirnf lache (41) gebildeten und mit ei- 
ner Rundung versehenen Stofl- und Ziehkante (49) zum Kopf 
(30, 130) hin vorzugsweise verJUngenden Keilwandung (50) 
versehen ist, wahrend sich zwischen der Schneidkante 
(47) und der abgerundeten Stofl- und Ziehkante (49) eine 
etwa senkrecht zur Achse des Stehbolzens (10, 100) ver- 
laufende Stofl- und Ziehf lache (48, 41) erstreckt. 



7. Stehbolzen nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 
6, gekennzeichnet durch einen abgerundeten Ubergang der 
auBeren Keilwandung (50) in die Druckflache (32), urn 
eine mbglichst belastungsharmonische Verbindung zum Steh- 
bolzen (10, 100) und Plattenmaterial (90) zu erreichen. 

8. Stehbolzen nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 
7> dadurch gekennzeichnet , daB der in die Ausnehmung 
(43) ragende Boden (42) erhbht ausgefUhrt ist. 

9. Stehbolzen nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 
7 t dadurch gekennzeichnet , daB der in die Ausnehmung 
(43) ragende Boden (42) vertieft ausgefUhrt ist. 

10. Vorrichtung zum Anbringen des Stehbolzens gemaB einem 
oder mehreren der Anspruche 1 bis 9 mit einem PreBstem- 
pel und einer Matrize mit Gegenlochstempel , dadurch 
gekennzeichnet , daB 

a) ein an sich bekannter Preflst-empel (60) als Bestand- 
teil einer Vorrichtung zum automatischen Vereinzeln 
von Stehbolzen (10, 100) mit Stanz- und Nietver- 
halten eine von der PreBflache (61) umgebene Auf- 
nahme (62) fur Schaft und/oder Fuhrungs- und Di- 
stanzabsatz (125) aufweist, der selbststanzende 
Stehbolzen (10, 100) mit dem Schaft (20, 120) und/ 
oder dem FUhrungs- und Distanzabsatz (125) in der 
Aufnahme (62) angeordnet ist, die PreBflache (61) 
des PreBstempels (60) und die PreBflache (31, 126, 
131) des Stehbolzens (10, 100) auf einer Deite ei- 
ner senkrecht zur Achse des Stehbolzens (10, 100) 
angeordneten Tafel (90) liegen, daB 
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b) die Tafel (90) mit einer gegenUberl iegenden Seiten- 
fiache auf einer Auflage (71) der Matrize (70) 
liegt, die Matrize (70) in Verlangerung der Achse 
des Stehbolzens (10, 100) eine mit der Auflage (71) 
durch einen Biegeradius (73) verbundene axiale Ein- 
senkung (72) mit einem zur Auflage (71) im wesent- 
lichen parallelen Boden (74) aufweist und in einer 
von dem Boden (74) der Einsenkung (72) ausgehenden 

^ zentrischen Bohrung (75) ein zylindrischer Gegen- 

lochstempel (80) angeordnet ist, und daB 

c) der Gegenlochstempel (80) ein in die Einsenkung 
(72) ragendes Ende aufweist mit einem stumpfkegeli- 
gen, sich bis zu einem zylindrischen Schneidansatz 

(83) erstreckenden Spreizkorper (81) mit dem an 
seiner freien Stirnflache von einer Schneidkante 

(84) umgrenzten, einen der Ausnehmung (43) des Steh- 
bolzens (10, 100) angepaBten Durchmesser aufweisen- 
den Schneidansatz (83) sowie nebst einem auf der 
freien Stirnflache des Schneidansatzes (83) zen- 
trisch angeordneten Spreizkegel (85). 

(. 

11. Stanz- und Nietvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet , daB sich eine BasisflSche (82) des 
Spreizkbrpers (81) etwa in Hbhe des Bodens (74) der 
Matrizeneinsenkung (72) befindet. 

12. Stanz- und Nietvorrichtung nach Anspruch 10 Oder 11, 
d adurch g ekennzeichnet, daB die Spitze des Spreizkegels 
(85) Uber die Ebene der Auflage (71) der Matrize (70) 
hinausragt . 



Stehbolzenbefestigung rnit einem Stehbolzen gemaB einem 
Oder mehreren der AnsprUche 1 bis 9, vorzugsweise unter 
Verwendung einer Vorrichtung gemafl einem Oder mehreren 
der AnsprUche 10 bis 12, gekennzeichnet durch eine ra- 
diale L-fc5rmige Verformung des Stanzteils (40, 140) 
nach auBen unter Bildung einer Umfangsnut (52) mit dem 
Kopf (30, 130). 

Stehbolzenbefestigung nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch eine Nie tverbindung des Stanzteils (40, 140) zwi- 
schen dem an ihm aufien anliegenden Taf elmaterial (90) 
und dem in der Ausnehmung (43) des Stanzteils verklemm- 
ten Putzen (91 ) . 
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Die Erfindung betrifft einen an Tafeln oder dergleichen 
zu befestigenden Stehbolzen, dessen im wesentlichen zy- 
lindrischer Kdrper aus einem, gegebenenf alls mit Gewinde 
versehenen Schaft und einem Kopf an einem Ende des Schaf- 
tes besteht. Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung 
zum Befestigen derartiger Stehbolzen an Blechen, Platten. 
Tafeln u. dgl . 

Bekannte Stehbolzen der genannten Art werden.an Blecheri, 
Platten Oder Tafeln - nachfolgend wird nur noch von 
"Tafeln" gesprochen - angebracht, indem der Stehbolzen 
mit dem Kopfende auf eine Seite der Tafel verschweiBend 
aufgedrUckt und somit befestigt wird. 

Weiterhin sind mit Kopf versehene Stehbolzen bekannt, die 
in eine Tafel eingesetzt werden kSnnen. Diese Stehbolzen 
werden durch eine Offnung einer vorgelochten Tafel ge- 
fUhrt und im Bereich des Kopfendes an der Tafel vernie- 
tet. Bei Verwendung dieser Stehbolzen ergeben sich erheb- 
liche montagetechnische Schwierigkeiten hinsichtlich so- 
wohl der vertikaler. Ausrichtung der Stehbolzen zur Tafel 
als auch der zu erreichenden Festigkeit der Nietverbin- 
dung. Da diese Stehbolzen darUber hinaus nur in einer 
Offnung an vorgelochten Tafeln angebracht werden kbnnen, 
sind zu ihrem Befestigen mindestens zwei Arbeitsg^nge 
erforderlich, namlich das Vorlochen der Tafel und das 
Einsetzen der Stehbolzen in diese Tafel. Dennoch wird 
diese Nietbefestigung der Stehbolzen der Befestigung 
durch AufschweiBen vorgezogen, da insbesondere in der 
Massenfertigung aufwendige und teure Schweifiautomaten nur 
fUr Jeweils ein Formteil verwendbar sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Stehbol- 
zen zu schaffen, der Ausgestal tungen erlaubt, die zu 



Binsparungen, insbesondere im Arbeitsablauf bei der Be- 
feetigung des Stehbolzens an einer Tafel flihren, 

Auf der Basis des allgemeinen Brf indungisgedankens, dem 
Stehbolzen selbst Nietverhalten zu verleihen, wird diese 
Aufgabe dadurch gelSst, daB an einem Bnde des Stehbolzens 
ein Stanzteil angeordnet 1st. Das Stanzteil kann am Kopf- 
ende des Stehbolzens, vorzugsweise an einer dem Schaft 
abgevandten Druckfl&che des Kopfes ausgebildet sein f »o 
daB nach dem Binsetzen des Stehbolzens in eine Tafel 
der Schaft liber eine Fl&che der Tafel hinausragt. Durch 
die Brfindung ergibt sich der besondere Vorteil, daB der 
erfindungsgem&Be Stehbolzen selbst stanzend in die Tafel 
eingesetzt werden kann, d.h. ein Arbeitsgang, nSalich das 
Vorlochen kann entf alien* 

Venn in Ausgestaltung der Brfindung das Stanzteil aus einer 
koaxialen Ausnehmung und einem die Ausnehmung umgebenden 
Nletkeil besteht, dann kann eine Stirnkante des Nietkeils, 
vorzugsveise die der Ausnehmung zugevandte Stirnkante als 
Schneid- bzw. St an zk ante ausgebildet sein, 

Vorzugsveise ist der Nietkeil mit einer sich von einer am 
AuBenumfang der freien StanzteilstirnflSche gebildeten 
StoBkante zum Kopf hin verJUngenden ftuBeren Kellvandung 
Tersehen, wtthrend sich zvischen der Schneidkante und der 
StoBkante eine etva senkrecht zur Achse des Stehbolzens 
verlaufende StoBflftche erstreckt, Hierdurch argibt «ich 
fUr den Nietkeil eine den Stanzvorgang besonders erleich- 
ternde Form. 

Die fiuBere Kellvandung kann Kit einer Rundung in die Druck- 
fliiche des Kopfes ttbergehen. Beim Anbringen des selbst- 
atanzenden Stehbolzens kann somlt der durch den Nietvor- 



gang L-fomig radial nach au3en verf orate Histkell alt der 
Druckflache das Kopfes sine das uagebende Tafe lasts i-iel 
bUndlg aufnehaende Unfangsnut aa Histkell bilden. 

In vsitsrsr Ausgeataltung let dis Auanebaung alt elnea zur 
Achee dss Stehbolzena bin in Abhangigkelt too dar Dicke dar 
■it daa Stehbolzen zu ▼ersehenden Tafsl erhfiht odar ver- 
ti.ft in die Auenehaung regenden Boden Teraehen. Bin erhBht 
gestaltstsr Boden etallt sichar, da3 ein be in Herausstsnzsn 
aus ainer dOnnen Tafel kugelaantslforaig geaSibter Materlal- 
putzen roa Boden radial aufgeveitet der Ionenwandung der Aus- 
nabmung feat anils gend rerforat aird, v&hrend durcb ▼srtiefte 
Cestaltung la Falls ainer dicken Tafsl rerblndert wird, dafi 
durcb die Koapression dsa Stanzputzsna die Spltzs das nocb 
zu erlttuternden Gegenstsapels zerstCrt wlrd. Dsr Auflsnbe- 
relcb des Bodsns kann etwa euf deraelben radial en Sbene vie 
die Druckflttche daa Kopfes lie gen. 

In ainer beaonderen Auafuhrung dea aalbatatanzenden Steh- 
bolzena kann In axialsr Terllngerung daa Scbaftee ein 
Telleranaatz ait siner daa Schaft anllegenden PreBflache 
auf sinsr daa Schaft zugewandten PreBfllcbe das Kopfss 
angeordnet aain. Diaaar Telleranaatz erweiet aicb inebe- 
aondere dann els ▼orteilbaft, aenn zviscban zwai Tafeln 
sine gevttnschte Bistanz einzuhaltan 1st. Zu die sea Zveck 
wird der Schaft sines in eine Tafsl srfindungsgeaaB einge- 
setztan Stehbolzena durch aine rorgelochte zveite Tafsl 
bis zur Anlage dleaer Tafel an daa TsUsranaatz gefUhrt 
und anachllsSsnd daa ttberatehende Scbafttail aa dsr zaai- 
tan Tafsl befestlgt, belspieleaeiae Tsrnletet ader ver- 
achraubt. 

In weiteren AusfUhrungen kann dar orfl ndu ngsgonaBo aelbet- 
atanzende Stehbolzen elnen la aesentlichsn zyllndrlachen 
Schaft aufweiaen und/ ode r kann das weiteren sntwedsr ait 
la vessntllehea zylindrlschea eder ait la wesentlichen 
polygonal ea Telleranaatz und/oder Kopf und/ ode r Stanztsil 
versehen seln. Beia Transport dss Stehbolzens, beisplels- 



weise in einer Ftihrung einer den Stehbolzen In eine Tafel 
einaetzenden Stanz- und Nletvorrichtung Bind der polygo- 
nal* Kopf und/oder Telleranaatz vorteilhaf t ala Orien- 
tierungshilfe vfthrend eine a Sortiervorgangs, vahrend das 
polygonale Stanztell ein be sonde r 5 verdrehsicherea Be- 
featigen an einer Tafel erlaubt. 

In bevorzugter Auaflihrung kann der Schaft und/oder der 
Telleranaatz eln AuBengevinde aufveieen, ao daB der Ein- 
aatz als aelbatatanzende Nietachraube meglich lat. Veiter- 
hln kann aich eii vorzugaveiee mit Telleranaatz veraehe- 
ner Stehbolzen ala Scharnie rve rbindung eignen, indem bei- 
epielaweiae der Schaft einea in eine Tafel eingeaetzten 
Stehbolzena nur Uber elnen Tell der SchaftlSnge mit einem 
AuBengevinde veraehen lat und eine svelte Tafel Ait einer 
Offnung an dieaem Schaftteil drehbeveglich, beiapielevelae 
Ait Muttern befeatigt iat. 

Bel* Befeatlgen dea Stehbolzena an einer Tafel kann die 
Tafel zvlachen einem den Stehbolzen haltenden Prefletempel 
und einer Matrlze mit Gegenlochatempel lie gen und vorzuge- 
veiee gleichzeltig sit dea Hietvorgang gelocht verden. Der 
PreBatempel enthait vorzugsveise eine ron einer PreBfMche 
umgebene Aufnahme fUr Schaft und/oder Telleranaatz. Bel- 
apielavelee vird der erf indungagem&Se aelbatatanzende Steh- 
bolzen mit dem Schaft und/oder Telleranaatz in die Aufnahme 
eingeeetzt, ao daB die PreBfl&chen dea PreBatampela und 
dea Stehbolzena aneinander liegen, vShrend die StoBfl&che 
dea Stehbolzena an einer Seltenflttche der aenkrecht zur 
Achae dea Stehbolzena angeordneten Tafel liegt. 

In bevorzugter Auabildung enth&lt die Matrlze in Verl&nge- 
rung der Achae dea Stehbolzena eine axiale Einaenkung, 
die mit der Auflage durch einen Blegeradiua verbunden lat 



und einen zur Auflage etwa parallelen Bodcn mlt einer zen- 
trlschen Bohrung aufweist; dabei enthalt diese Bohrung 
einen zylindrischen Gegenlochsteapel, der ein in die Bin- 
senkung der Hatrize ragendes Bnd* aufweisen kanh. Dieses 
Snde des Gegenlochatempels besteht beispielsweiee aus 
einen stuapfkegeligen Spraizkorper, dessen Basisflache 
Bich etwa in Hohe des Bodens der Binsenkung befinden kann. 
Der Spreizkerper erstreckt sich vorzugsveise bis zu einem 
zylindrischen Schneidansatz, der an der freien Stirnflache 
▼on einer Schneidkante radial umgrenzt seln kann. Vorzugs- 
weise besitzt der Scbneidansatz einen Durcbjeesser, der der 
AusnehBung des Stehbolzens in der Weise angepaBt 1st, da0 
die Scbneidkanten des Stebbolzens und des Cregenlocbste»pels 
bo la Lochen der Tafel zueaamenwirken konnen. Auf der freien 
Stirnflache des Schneidansatzes 1st ein Spreizkegel zen- 
trisch angeordnet, der Uber die Bbene der Matrizenauflege 
hinausragen kann und beim Binsetzen des Stehbolzens in die 
Tafel einen herausgestanzten Materialputzen in der Aus- 
nebmung in Stanzteil des Stehbolzens verkleamt. 

Die Erfindung vird nachfolgend anhand dar in den Zeicfanungen 
dargestellten Auaflihrungabeiepiele n&her eriautert. Ba 
zeigen: 

pig, 1 einen eelbatatanzenden Stehbolzen in teilweiae ge- 
acbnittaner Seitenansicht; 

y± g , 2 ainen anderen, ala Schraube ait Telleransatz auagafUhr- 
tan, eelbetetanzenden Stehbolzen; 

Fig, 3 eine teilveiee gaachnittana Saitenanaicht das Steh- 
bolzene nach Fig. 1 und einer AuafUhrungaform einer 
Stanz- und Mletrorrichtung; 



Pig. 4 ein Detail der Stanz- und Mietvorrichtung der Fig. 3; 



Fj g# 5 das Verbindungselenent genS8 Fig. 1 und die Stanz- 
und Nietvorricbtung gen&B Fig. 3 in teilveise ge- 
scbnlttener Seitenansicbt zur Erl&uterung des er- 
flndungsgenaBen Verfabrens; und 

Fig. 6 die in Fig. 3 und 5 gezeigten Anordnungen nach dem 
Anbringen des Stehbolzens an einer.Tafel, in teil- 
veise gesctanittener Seitenansicbt. 

Der aelbststanzende Stebbolzen nacb der Erfindung ist be- 
senders rum dauerbaften Featlegen an einer Platte oder 
Tafel, insbesondere ainem Blecb, Oder fibulicbem geeignet; 
nacbfolgend wird obne einscbr&nkende Bedeutung nur noch 
Yon »Tafel* gesprochen. Der Stehbolzen und die zu seiner 
Verarbeitung vorzugsveise vorgesebene Stanz- und Nietvor- 
ricbtung eignen sicb Tor allem aucb fUr einen Sinsatz in 
einer Ubllcben Presse, in der die Tafel geforat wird. Hit 
jeden Hub der Pre sse kann dann eine Anzabl von selbststan- 
zenden Stebbolzen nit der Tafel verbunden verden. 

Fig. Izeigt einen aelbststanzenden Stebbolzen, der als 
aelbststanzende Nietscbraube 10 ausgeftibrt ist. Diese 
Kietschraube 10 bestebt im vesentlicben aus einen zylin- 
driscben, ait AuBengevinde versebenen Scbaft 20, einein 
sicb an einen Scbaftende radial nacb auBen erstreckenden 
Kopf 30 und einen in Verllngerung der Scbaftacbse auf der 
den Scbaft 20 abgewandten Seite des Kopf es 30 angeordneten 
zyllndriscben Stanztell 40. 

In einzelnen befindet sicb der Kopf 30 an der einen freien 
Scbaftende 21 gegenUberliegenden Endfl&cbe und 1st nit 
einer die Endflftcbe ringfCmig ungebenden PreBflScbe 31 
auf der einen Seite und nit einer der PreBfl&cbe 31 ge- 
genUberliegenden, das Stanzteil 40 ringfOrnig ungebenden 



Druckflttche 32 auf der anderen Selte vereehen. Die Druck- 
flttche 32 1st von einer Prttgekante 33 radial uagrenzt. Das 
Stanzteil 40 ireist in der freien Stanzteilstimflacbe 41 
mine zentrieche. alch geringfUgig koniach bia xu einea 
Boden 42 verdttngande Auanebaung 43 »uf. Der erhOhte Boden 
42 verlauft von der Innenwandung 44 der Auanebaung 43 in 
einea Winkel 45 schrag zur Achse der Hietschraube 10. Der 
Aufienbereich 42a dee kegeligen Bodens 42 und die Druckflttche 
32 liegen etva in einer Ebene. Die atricbpunktierte Darstel- 
lung zeigt die bereits er*abnte vertiefte Bodenausfuhrung 
fur vergleichsveiae dicke Tafeln. 

Die Auanebaung 43 iat von einea ringforaigen Hietkeil 46 
uageben. der an der Stanztellatirnflache 41 aine die Aua- 
nebaung 43 begrenzende Scbneidkante 47 und eine ringfOmige 
Stoflflache 48 aufwelst. Die Stoflflache 48 iat aenkrecbt zur 
Achse der Hietachraube 10 angeordnet und Uber aine gerun- 
dete StoBkante 49 *it der auBeren Keilwandung 50 verbunden. 
Die ieilvandung 50 ver3ttngt aicb von der StoBkante 49 zum 
Ko pf hin ait einea Freiwinkel 51, bezogen auf die Acbae 
der Hietachraube 10. und geht ait einer Rundung in die 
Druckflttche 32 dea Kopfes 30 Uber. 

Eine weitere AuafUhrung dea .elbstatanzenden Verbindunga- 
•laaentes iat ala aelbatatanzende Hietachraube 100 in 
Fig. 2 dargeatellt und unteracbeidet aicb von der oben 
beacbriebenen Mietacnraube 10 dadurcb, daB auf der Acbae 
der Hietachraube 100 ein zylindriacber Telleranaatz 125 
zviachen der Endflttche einea ait AuBengevinde veraebenen 
ficnaftea 120 und ainea Xopf 130 angeordnet iat. Dieaer 
Telleranaatz 125 veiet eine daa Bnde dea Scfaaftes 120 ring- 
foraig uagebende PreBflttche 126 auf und gebt ait einea Ab- 
satz in aine anliegende PreBflttche 131 dea topfea 130 Uber. 

Die Stanz- und Mietvorrichtung geaaB Fig. 3 beateht aus 
einea PreBateapel 60 und einer Matrize 70 ait Gegenlocb- 



atenpel 80. Der PreBetenpel 60 let nit einer von •lner 
PreBflache 61 uageb^nen Auf n&bae 62 fur den Schaft 20 
veraehen. Bine eelbatatanzende Hietechraube 10 genaB 
Fig. 1 ist nit ihrea Schaft 20 in der Aufnahne 62 enge- 
erdnet, ao daB die PreBflache 61 dee PreBatsnpela 6(*md 
die PreBflache 31 der Hietechraube 10 eneinander liegen 
und die StoBflfiohe 48 der Hietechraube 10 an einer Seiten- 
fiache einer Tafel 90 llegt. 

Diese Tafel 90 iet aenkrecht zur Achse der Nietschraube 10 
angeordnet und liegt auf der Auflage 71 der Matrize 70 auf . 
Die Matrize 70 enthMlt auf der verlangerten Achse der 
Hietechraube 10 eine axiale Binaenkung 72, die Bit der 
Auflage 71 durch einen Blegeradiua 73 verbunden iat. Die 
Binaenkung 72 beaitzt einen Boden 74, der zur Auflage 71 
parallel verlfiuft und ait einer zentriacben Bohrung 75 
versehen let. 

In dieaer Bohrung 75 llegt ein zyllndriacher Gegenlocheten- 
pel 80. Bin in die Binaenkung 72 der Matrize 70 ragendes 
Bnde dea Oegenlochate«pela 80 iat in Fig. 4 dargeatellt 
und beateht aua einen atunpfkegeligen SpreizkOrper 81 , 
deaaen Baaie 82 aich etna in Hdhe dea Bedena 74 der Bin- 
aenkung 72 befindet und der aich bia xu einen zylindriachen 
Schneldanaatz 83 eratreckt. Dieaer Schneidanaatz 83 weiat 
einen der Auanebnung 43 der Nietachraube 10 angepaflten 
Durchneaaer auf und iat an der freien Stirnflache von 
einer Schneldkante 84 radial ungrenzt, die nit der Sebneid- 
kante 47 der Hietechraube 10 bein Lochen 4er Tafel 90 
zuaannenwirkt. Weiterhln beaitzt der Schneidanaatz 83 
einen zentriechen Spreizkegel 85 auf der freien Stirn- 
flache, der unter anderen auch dafUr aorgt, daB wfthrend 
dea eraten Kontaktea Ton aelbatatanzenden Stehbolzen, 
Tafel und Oegenlochatenpel aeitliche Relativbewegungen 
nleht nehr nOglich aind. 
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'Bin Zwiachenatadiua des V*rlaufs des Einaetzens ainer 
Hietschraube 10 gea&B Fig. 1 ait Hilfe ainer Stanz- und 
Hietvorrichtung gea&B Fig. 3 In dia TaXel 90 iat in Fig. 5 
dargeatallt. 

Beia ralativen Aufeinanderzubewegen de8 PreBsteapels 60 
ait der eelbststanzenden Nietschraube 10 einer3eits und 
der Matrize 70 Bit dan Gegenlochateapel 80 und dar Tafal 

90 anderarseits wird das die Matrizeneinaenkung 72 ba- 
deckende Talelteil von der StoBfl&che 48 der Nietechraube 
10 liber dan Biege radius 73 in die Binsenkung V? dar Matrize 
70 hineinverforat. Die Tafel 90 wird dann zwiachen dar 
Schneidkante 47 dar Hiatachrauba 10 und dar Schneidkante 

84 daa Gegenlochateapels 80 geschert und dabei ain ia Durch- 
aeaser der Auanehaung 43 der Hietschraube 10 entaprechender 
Putzen 91 bus der Tafel 90 harausgastaxizt. Dieser aich ttber 
dan Spreizkegel 85 daa Gegenlochsteapela 80 wftlbende Putzen 

91 wird beia Weiterbewegen vom Spreizkegel 85 in die sich 
konisch verjtlngende Auanehmung 43 geschoben. 

Weiterhin wird dar Niatkeil 46 dar Niatschraube 10 gegen 
die Mantelfl&che daa SpreizkSrpera 81 aa Gagenlochsteapel 
80 gedrUckt und L-fEraig radial nach auBen auf dan Boden 
74 der Matrizeneinaenkung 72 verforat, so daB der L-f5raige 
Hletkeil 46 ait der Drucfcfl&che 32 des Kopfas 30 eine Ua- 
fanganut 52 aa Nietkeil 46 blldet. AnachlieBend wird dar 
in die Matrizeneinaenkung 72 verforate Tail dar Tafel 90 
in dieae Uafangsnut 52 hineinverforat. 

Zugleich wird der herauagetrennte Putzan 91 gaa&B Fig. 6 
voa Spreizkegel 85 gagen dan kagelig erhShten Boden 42 
der Auanehaung 43 <n 4tar Hiatachrauba 10 gedrtickt. Der 



Spreizkegel 85 vird ebenso wie dar Boden 42 anschlieBend 
zentrisch In den Putzen 91 eingedrlickt und dleaer infolge- 
deasen radial nach auBen verforat und a omit In dar Aus- 
nebaung 43 fast verklemat. Fig* 6 zeigt witerhin, daB 
die DruckTl&che 32 dar Hietschraube 10 in dia anliagende 
Saita dar Tafel 90 liinaingapreet iat. Bei die sea Bin- 
pressan vird die Nietverbindung des Niatkails 46 und der 
Tafel 90 gestaucht. Dar Niatkeil 46 llegt damnach zwischen 
dan auBen anliegandan Taf elaaterial 90 und dam in der Aus- 
nebaung 43 verklematen Putzen 91 • Die Nietachraube 10 iat 
soalt an dar Tafel 90 fast und insbe sonde re Verdrehsicher 
angebracht, ohne daB a 3 zusatzlicher SicherungsmaBnahmen 
Oder besonderer Anforaungen bedarf 9 wo bei der zuglaich 
zeitsparende, nur ainen Arbeitsgang benStigende Befesti- 
gungszyklus besonders zu betonen 1st. 
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